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Annotatsiya. Tajriba sanoat sinovlarida Olmaliq kon-metallurgiya kombinati 
aksiyadorlik jamiyati Mis boyitish fabrikasi chiqindilarini tiklovchi kuydirish orqali FeO, 
Fe2O0; va Fez3O4 minerallarini Fe gacha qaytarish, kuyindidan temirni magnitli separator 
yordamida ajratib olish hamda pirit boyitasini oksidlovchi kuydirib, magnitli separator 
yordamida magnitli zarralarni ajratib olish jarayoni amalga oshirildi. 

Kalit soʻzlar: pirit, kuyundi, oksid, tiklash, konservatsiya, qayovchi qatlam, 
birikma,aylanma quvurli pech, magnitli separator. 
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Annomauun. B onbimio-npomMbuliennbix UCHbIMAHUAX PeAanuzogan NPpOYEeCC 
80Ccmanobnenun Munepanobs FeO, Fe2O3; u FezO, do Fe nymem pezenepamushozo 
CHCEUZAHUA OMXODO8 AO «Anmanbikcruti 20pro-mMemaniypeutecrut Kombunam» 00o Fe, 
OMOICHUA HCeNeza om CcAamcu € NOMOWLIO MAZHUMHOZO Cenapamopa u uzenevenun 
MazhHumHbix YACMUY MEeMODOM NPOBEDEHO OKUCHCHUE NUPUMOGOU Ppyobi Cc 
UCNONLb3AOBAHUCM MAZHUMHOZO Cenapamopa. 

Kntoyesoie cnosa: nupum, cara, okcud, 80ccmanobnenue, KOoHCepeayun, chon, 
KOMOUHAYUA, epawyarowyasch Mpyovamas neyb, MAZHUMADIL Cenapamop. 
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Abstract. In pilot industrial tests, the process of reducing the minerals FeO, Fe2O3 and 
Fe3O4 to Fe was implemented by regenerative combustion of waste from Almalyk Mining 
and Metallurgical Plant JSC to Fe, separating iron from soot using a magnetic separator 
and extracting magnetic particles using the method; oxidation of pyrite ore using 


magnetic separator. 
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Kirish. Qora metallurgiya sanoatida 
temir rudasi iste'molining oshishi, ishlab 
chiqarishda qazib olingan rudalardagi 
o`rtacha temir miqdorining pasayishi bilan 
harakterlanadi. Bu tendensiya butun dun- 


kon — mettallurgiya kombinatida temir tar- 
kibli xomashyolarni batafsil ilmiy tadqiqot 
qilish uchun biz avvalo Qalmoqqir 
rudalarini oʻrganib koʻrdik. 

Natijalar. Aylanma pechda gʻovak 


1-jadval 
1-Mis boyitish fabrikasi chiqindisining kimyoviy tarkibi 

No Elementlar Miqdori 90 No Elementlar Miqdori90 

1 SiO2 73,4 7 Pb 0,0098 

2 Fe 3,80 8 Zn 0,0045 

3 Sum 1,65 9 As 0,011 

4 CO» 2,8 10 Au, g/t 0,23 

5 P»O; 0,21 11 Ag, g/t 1,5-2,5 

6 Cu 0,14 


yoga xosdir. Ushbu muommo esa nafaqat 
tarkib jihatdan kambag`al temir ruda 
konlaridan sifatli temir ajratib olish, balki 
temir tarkibli barcha xomashyolarni qayta 
ishlash hamda ulardan temir va uning 
birikmalarini ajtratib olishni taqozo etadi. 
Adabiyot tahlili va usullari. Temir 
tarkibli xomashyolar va rudalarni kompleks 
qayta ishlash va ularning tarkibidan temir va 
uning birikmalarini ajratib olish texno- 
logiyalarini yaratish va ishlab chiqarishga 
joriy etish bo`yicha «Olmaliq kon-metal- 
lurgiya kombinati» AJ ning eng asosiy 
muammolaridan biri xisoblanadi. Olmaliq 
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temir olish boʻyicha sanoat tajribalarini 
oʻtkazish uchun MBF-I sulfat kislota ishlab 
chiqarishning piritli kuyindilari dastlabki 
material boʻlib hisoblanadi. Bu kuyindilar 
qaynar qatlam pechlaridagi piritli konsen- 
tratni kuydirish mahsulotlari aralashmasidan 
iborat. 80-9090 aralashma siklon changidan 
iborat. 

Pirit kuyindilari ag“darmadan olingan 
va 990 gacha yuqori namlikka ega. Pirit 
kuyindisining kimyoviy tarkibi 2-jadvalda 
berilgan. 
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2-jadval 
Pirit kuyindisining kimyoviy tarkibi, Yo 
Mahsulot : 
omlanishi Fe Cu Zn Pb SIO 1) AlO; S C CaO 
Pirit 
Ang 493 1 0,44 1 102 1 024 189 2,35 / 2,10 7) 0,88 
kuyindisi 
27,6 7 0,23 1 092 7 0,31 1725,86) 847 ) 1,01 


1-rasm. Pirit kuyundisining kuydirishdan oldingi va keyingi holati 


Muhokama. Konsentratni tiklash 
uchun qaynar qatlamda har xil temir tarkibli 
materiallarni tiklash bo`yicha 940-9500S 
maqbul harorat tanlandi. Tiklash boʻyicha 
barcha tajribalar yuqorida koʻrsatilgan 
berilgan haroratda va konservatsiyalangan 
tiklangan gazning doimiy tarkibida oʻt- 
kazildi. Har xil tajribalarda tiklovchi kuy- 
dirish mahsulotlarining chiqishi quyidagini 
tashkil etdi: kuyindi 50-7090; chang 50-3090. 

Yuklanadigan konsentratdan magnitli 
fraksiya chiqishi 35 dan 4090 gachani tashkil 
etdi. 

Yuqorida ko`rsatilganidek, 40909 va un- 
dan ortiq aktiv temir mavjud tiklangan 
kuyindini (magnitli fraksiyani) olish hamda 
misning holatini va uning kuydirish mah- 
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sulotlari boʻylab tarqalishini kuzatish ish- 
ning maqsadi hisoblandi. 

Birinchi ikkita tajriba bir xil texnologik 
tartiblarda olib borildi va unumdorligi boʻyi- 
cha bir-biridan farq qildi. Tartibda bu 
tajribalarning davomiyligi 6-7 soatni tashkil 
etdi. Birinchi tajribada shixta 37,590 koks- 
dan va 62,595 konsentratdan iborat boʻldi. 
Konsentrat boʻyicha unumdorlik bir sutkada 
5,2 t/m3 ni, 38-4290 metalli temir tarkibli 
aktiv temir kukuni boʻyicha esa bir sutkada 
1,8t/m3 tashkil etdi. 

Ikkinchi tajribada shixta 35906 koksdan 
6590 konsentratdan tashkil topdi. Konsentrat 
boʻyicha unumdorlik 6,4t/m3 tashkil etdi, 
36-3890 metalli temir tarkibli aktiv temir 
kukuni bo`yicha bir sutkada 2,57t/m3 tashkil 
etdi. 
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3-jadval 
Tiklangan kuyindi magnitli fraksiyasining fazaviy va kimyoviy tarkibi, Yo 
Tanbal Namuna a g Ga T oi 
ar soni ar soni darajasi, 90 
gacha 
1 kuyindi) 62,1 37,8 0,71 4,2 17,40 61,0 
! 2 kuyindi) 58,2 7) 37,8 0,65 3,8 18,76 65,0 
3 kuyindi) 60,9 7) 41,7 0,66 ! 3,54 18,76 68,80 
4 kuyindi! 64,4 1) 42,0 0,74 ! 2,65 16,0 65,50 
5 kuyindi) 61,1 36,5 23,5 - - - 60,0 
2 6 kuyindi) 61,6 38,1 24,7 0,86 1,6 21,8 62,0 
7 kuyindi) 68,5 1 47,9 21,3 0,93 1,5 16,9 70,0 
E Feumum 
m Femet. 
FeO dan Fe gacha 
mcCu 
I o 
me sSio2 
HE Tiklash darajasi, 90 
1 kuyindi 2 kuyindi 3 kuyindi 4 kuyindi 5 kuyindi 6 kuyindi 7 kuyindi 


1-grafik. Tiklangan kuyindi magnitli fraksiyasining fazaviy va kimyoviy tarkibining 
oʻzgarish 


Xulosa. 
1. O`tkazilgan ishlar aso-sida 
MBF-1Ida pirit boyitmasini tarkibidagi 


temirni ajratib olish maqsadida tiklovchi 
kuydirish bilan aktiv temirni olish tavsiya 
etildi. 

2. Tiklash uchun shixta — 1 mm 
yiriklikdagi 2090 koksikdan (oʻrtacha 
o`lchangan diametri 0,7 mm) va 0,5 mm 


yiriklikdagi 80 90 konsentratdan (oʻrtacha 
oʻlchangan diametri 0,153 mm) iborat. 

3. Kuydirishning quyidagi tartibi 
ishlab chiqildi: harorat 940-9500, puflash 
tezligi 19-20 sm/sek. Tiklangan konser- 
vatsiyalangan gazda 1-1,590 dan oshmagan 
karbonat kislota, 16-189 dan kam 
boʻlmagan uglerod va 30-3590 vodorod 
oksidlari boʻlishi lozim. 
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